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5.  He e t er  av  en  glesmaakig  vävnad  av  samma  beskaffenhet  sam  s.k. 

gasbinda  för  sårförband. 

Stycken  av  ett  bomullsgarn  tvinnat  av  eei  enkla  parter  (ljuaVöke- 
gara) . 

£tt  längre  stycke  av  detta  garn  (ca  5 dm)  är  möjligen  fäet  vid  ett 
av  vävstyckena  och  har  två  påträdda  svarta  lsoleringspärlor.  Detta 
vävstycke  synes  delvis  vara  klistrat  r .-d  rJjjon  påetruken  j-^tt  sön- 
dersprickande massa.  Här  tråden  lösgjordes  från  vävstycket  visade 
siu'  såväl  på  detta  sota  på  tråden  en  ljus  fläck,  ate  dar.  de  i övrigt 
voro  b var ta  av  kol pulver* 

4*  Ett  »tycke  ore^elbundst  format  och  skrynklat  stycke  papper,  ca 

15  ca  stort.  Stycket  synss  vara  rivet  från  ett  kuvert.  Det  har 
nämligen  på  ett  ställe  av  omkretsen  en  rak  kant  (20  mm) o -h  är  där 
på  ena  si«an  försedd  aed  en  från  kanten  räknad  15  uua  bred  klister— 
rand.  In^a  anteckningar  kunna  iakttagae  på  papperet. 

£n  kvalitativ  spektralanalys  har  utförts  och  denna  visar  följande  i r 

Prov  t består  huvudsakligen  av  >^ol  av  båf;lampstyp  med  de  i dylikt 
kol  förekommande  förorenin  sr na  di,  kg.  Fe,  kl,  Cu.  Även  sjår  av  zink 
har  påvisats. 

■>  _ 

?rov  2 visar  som  huvudbes Lindsdal  M&  hulx  tydlig  förakoiest  av  sinJk. 
jämte  mindre  månader  vanliga  föroreningar  51,  Mg  och  Fo.  Vid  provets 
upplOanln % i HC1  utvecklas  klorgas,  vilket  tyder  pfi  att  manganföreningvin 
är  brunsten.  ;n  rest  av  grafit  erhåll  s deseutom  vid  provets  upplösning. 

Prov  5.  På  provet  förekomm;  nde  ljusa  saltkrastor  visa  som  huvud- 
beståndsdel zink. 

Kombinationen  kol,  brunstfen  och  zink  ty  oer  på  att  fyndet  är  rester 
av  ett  torrelement. 

Den  9 juli  gjordes  ett  besök  ho.s  <y  länder  k Rudolph  Fabriks  AR, 
iianrikadal , dar  in^e^jor  Kordi:  konsulterades  botruff onds  oannoll kho ton 
att  fyndet  är  rester  av  torrelemont. 

Ing.  Nordin  uttalade  som  sin  bestäm- 
da Övertygeise,  at.t  så  var  fallet  ooh  ville  av  de  olika  detaljernas  dl- 
n‘-i.3ionor  rubricera  fyndet  Bom  rester  av  ett  ringii ednirig3elsment.  Skr- 


